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Mehrteiliges zusammengesetztes Ventil 
fur eine Brennkraf tmaschine 

Die Erfindung betrifft ein mehrteiliges zusammengesetztes 
Ventil fur eine Brennkraf tmaschine nach dem Oberbegriff des 
Patentanspruchs 1 . 

In modernen Hochleistungsmotoren werden immer hohere Anspru-r 
che an die hoch thermisch belasteten Auslassventile gestellt. 
Insbesondere der Ventilteller wird sehr hohen mechanischen 
und thermischen Belastungen unterzogen. Es wurde deshalb ver- 
schiedentlich bereits vorgeschlagen, den Ventilschaft und den 
Ventilteller aus unterschiedlichen Materialien herzustellen 
und beide zusammenzuf iigen. Hierbei kann der Ventilschaft aus 
einem duktilen Werkstoff hergestellt werden und der Ventil- 
teller aus einem hochtemperaturbestandigen und verschleiBfes- 
ten Werkstoff dargestellt werden. 

Aus der US 881191 sind Ventile aus Metall bekannt, die aus 
geschmiedetem Metallschaft und gegossenem Ventilteller beste- 
hen. Eine Ausfuhrung sieht vor, den Schaft m±t dem Teller 
20 einzugiefien. 

In der DE 100 29 299 C2 ist ein mehrteiliges zusammengesetz- 
tes Ventil fur eine Brennkraf tmaschine beschrieben, das wie 
bereits dargelegt, durch Fiigen eines Ventilschaf tes und eines 
25 Ventiltellers hergestellt ist, Diese Erfindung ist jedoch 
insbesondere darauf ausgerichtet , einen hohlen Ventilschaft 
zu verwenden, der beispielsweise durch Natrium kuhlbar ist. 
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Ventilschaft und Ventilteller sind bei dieser Anordnung be- 
vorzugt durch Laserschweifien Oder durch Hartloten aneinander 
gefugt. Bei diesem Verfahren mussen jedoch alle Einzelteile 
separat hergestellt werden und anschlieJiend durch eine teil- 
5 weise aufwandige Fugeeinrichtung aneinandergef iigt werden. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein mehrteiliges zu- 
sammengesetztes Ventil fttr eine Brennkraf tmaschine bereitzu- 
stellen, das gegeniiber dem Stand der Technik weniger Produk- 
10 tionsschritte und eine weniger aufwSndige Produktionsanlage 
erf ordert . 

Die Losung der Aufgabe besteht in einem Ventil fur eine 
Brennkraf tmaschine mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1. 

15 

Das mehrteilige zusammengesetzte Ventil fur eine Brennkraft- 
maschine nach Patentanspruch 1 weist ein Ventilschaft und ei- 
nen Ventilteller auf . Beide sind getrennt ausgestaltet und in 
einem Oberdeckungsbereich aneinandergef ugt . Die Erfindung 

20 zeichnet sich dadurch aus, dass der Ventilschaft im Oberde- 
ckungsbereich zumindest teilweise mit mindestens einer Zwi- 
schenschicht versehen ist, diese sowohl mit dem Ventilschaft 
als auch mit dem Ventilteller stof f schlussig in Form einer 
chemischen Verbindung verbunden ist. Ferner ist der Ventil- 

25 teller an den Ventilschaft angegossen . 

Unter chemischer Verbindung wird hierbei eine stof f schltissige 
Verbindung verstanden, wobei die Stoffe der verbundenen 
Schichten entweder durch Reaktion, durch Legierung Oder durch 
30 Diffusion miteinander verbunden sind. Eine derartige stoff- 
schliissige Verbindung kann auch durch reines Angielien des 
Ventiltellers an den Schaft erreicht werden. Das Anbindungs- 
verhalten ist bei dieser Methode jedoch abhangig von den ver- 
wendeten Werkstoffen bisweilen unzureichend. Die erfindungs- 
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gemafie eingesetzte Zwischenschicht ist so ausgestaltet , dass 
sie sowohl mit dem Material des Ventilschaf tes als auch mit 
dem Material des Ventiltellers stof f schltissig in Verbindung 
steht. Somit ist eine feste Verbindung zwischen dem Ventil- 
5 schaft und dem Ventilteller gew&hrleistet . Dadurch, dass der 
Ventilteller angegossen wird, ist ein aufwandiges SchweiJJ- 
und Lotverfahren nicht mehr notig. 

Je nach Beschaf f enheit der Materialien von Ventilschaft und 
10 Ventilteller kann es bisweilen zweckmafiig sein, dass die Zwi- 
schenschicht in Form einer Gradientenschicht oder einer Mehr- 
fachschicht ausgestaltet ist. Auf diese Weise werden die me- 
chanischen Eigenschaf ten (z. B. HSrte, E-Modul) , die physika- 
lischen Eigenschaf ten (z. B. Ausdehnungskoef f izient , Warme- 
15 leitf ahigkeit) und die chemischen Eigenschaf ten der einzelnen 
Teilbereiche, dem Ventilteller und dem Ventilschaft Rechnung 
getragen. 

Zur Untersttitzung der stof f schlussigen Verbindung kann es 
20 zweckmaftig sein, dass zusatzlich eine f ormschltissige Verbin- 
dung zwischen dem Ventilschaft und dem Ventilteller vorgese- 
hen ist. Diese f ormschlussige Verbindung kann beispielsweise 
in Form von makroskopischen Hinterschneidungen im Oberde- 
ckungsbereich ausgestaltet sein. 

25 

Ebenfalls kann es zweckmafiig sein, den Ventilschaft im Ober- 
deckungsbereich zur Bildung von mikroskopischen Hinterschnei- 
dungen mechanisch oder chemisch aufzurauen. Unter mikroskopi- 
schen Hinterschneidungen werden hierbei mikroskopische Ober- 
30 f lachenvertief ungen die beispielsweise durch Materialabtrag- 
oder Materialverdrangung eingebracht sind, verstanden. Das 
flussige Material des angegossenen Ventiltellers setzt sich 
in diesem mikroskopischen Oberf lachenvertief ungen ein, er- 
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starrt und bildet eine feste, verklammernde f ormschlussige 
bzw. stof f schliissige Verbindung. 

In zweckmafliger Weise wird die Zwischenschicht oder eine che- 
5 mische Vorlauf erschicht vor dem AngieBen des Ventiltellers 
auf den Oberdeckungsbereich des Ventilschaf tes aufgebracht. 
Unter chemischer Vorlauf erschicht wird hierbei eine Schicht 
verstanden, die wahrend des Anschmelzens des Ventiltellers 
oder durch eine nachtragliche Warmebehandlung ihre chemische 
10 Zusammensetzung mindestens teilweise verandert. 

In einer Ausgestaltungsf orm der Erfindung besteht der Ventil- 
teller aus einer Aluminium-Titanverbindung . Hierbei bietet 
sich in der Regel das stochiometrische Titanaluminid (TiAl) 
15 an. Dieses Material besteht aus einer intermetallischen Ver- 
bindung aus Titan und Aluminium. Es ist ausgesprochen hoch- 
temperaturbestandig und weist dabei eine hohe mechanische und 
tribologische Festigkeit auf. 

20 Der Ventilschaft ist hingegen in vorteilhaf ter Weise aus ei- 
nem Stahlwerkstof f hergestellt. Stahlwerkstof f e sind bekannt- 
lich gunstig und weisen eine vergleichsweise hohe Duktilitat 
auf . 

25 Die Zwischenschicht oder zumindest eine Lage der Zwischen- 
schicht besteht in zweckmaJSigerweise aus einer Legierung auf 
Silberbasis, Nickelbasis, Titanbasis, und / oder Kupferbasis. 
Derartige Legierungen eignen sich beispielsweise als Hartlo- 
te, sie konnen mit gangigen Beschichtungsverf ahren auf den 

30 Ventilschaft leicht aufgebracht werden und bilden mit diesen 
an der Oberflache eine Legierung, die nach dieser Erfindung 
als chemische Verbindung betrachtet wird. 
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Die mindestens eine Zwischenschicht oder die chemische Vor- 
lauf erschicht kann ebenfalls in zweckmafiigerweise auf der Ba- 
sis eines Metalloxides bestehen. Dieses Metalloxid kann mit 
den Legierungselementen des Ventiltellers bei dessen 
5 Anschmelzung eine Reaktion insbesondere eine Reduktionsreak- 
tion eingehen, die zu einer festen chemischen Verbindung zwi- 
schen dem Ventilteller und dem Metalloxid der Zwischenschicht 
fuhren. 

10 Es kann zweckmafiig sein, dass die Zwischenschicht oder die 
chemische Vorlauf erschicht vor dem Angiefien des Ventiltellers 
eine offene Porositat aufweist. Diese offene Porositat be- 
tragt zwischen 1% und 75%. Bevorzugt betrSgt diese Porositat 
zwischen 5 % und 25 % und zwischen 30% und 60%. Hierbei kann 

15 in vorteilhafter Weise das fliissige Metall, das spater den 
Ventilteller bildet, in die Porositat der Zwischenschicht 
eindringen und mit dieser oberf l&chennah reagieren. Durch die 
Einbringung der Porositat wird die Oberflache, die zur Ver- 
bindung zwischen dem Ventilteller und der Zwischenschicht zur 

20 Verfiigung steht, erhoht. Gleichzeitig kann es zweckmafiig 
sein, die Oberflache der Zwischenschicht analog der Oberfla- 
che des Ventilschaf tes mit mikroskopischen Hinterschneidungen 
durch mechanische oder chemische Bearbeitung zu versehen. 

25 Die Erfindung wird nachfolgend anhand einiger ausgewahlter 
Ausfuhrungsbeispiele im Zusammenhang mit den beiliegenden 
Zeichnungen naher beschrieben und erlautert. 

Dabei zeigen: 

30 

Fig. 1 einen Querschnitt durch ein Ventil mit einem Ven- 
tilschaft und einem angegossenen Ventilteller, die 
im Oberdeckungsbereich eine Zwischenschicht aufwei- 
sen, 



WO 2005/028818 



6 



PCT/EP2004/009171 



Fig. 2 einen Querschnitt durch ein Ventil mit einern Ven- 
tilschaft und einem angegossenen Ventilteller , die 
im Oberdeckungsbereich eine Zwischenschicht aufwei- 
5 sen, 

Fig. 3 eine VergroBerung des Details III aus Figur 1 mit 

der schematischen Darstellung einer Zwischenschicht 
in Form einer Gradientenschicht und 

10 

Fig. 4 eine vergroBerte Darstellung des Details IV aus Fi- 
gur 2, eine schematische Darstellung einer Zwi- 
schenschicht in Form einer Mehrf achschicht . 



15 In Figur 1 ist schematisch ein Querschnitt durch ein Ventil 1 
dargestellt, wobei das Ventil 1 einen Ventilschaft 2 und ei- 
nen Ventilteller 4 aufweist. In einem Oberdeckungsbereich 6 
des Ventilschaf tes 2 und des Ventiltellers 4 ist der Ventil- 
schaft 2 mit ringformigen Hinterschneidungen 14 versehen. Zu- 

20 dem weist der Ventilschaft 2 im Oberdeckungsbereich 6 eine 
Zwischenschicht 8 auf. 



Der Ventilteller 4 ist an dem Ventilschaft 2 angegossen. Im 
Obergangsbereich 6 sind der Ventilteller 4 und der Ventil- 

25 schaft 2 uber die Zwischenschicht 8 stof f schltissig miteinan- 
der verbunden. Zur Unterstiitzung der stof f schliissigen Verbin- 
dung uber die Zwischenschicht 8 sind der Ventilteller 4 und 
der Ventilschaft 2 zudem f ormschlussig durch die Hinter- 
schneidungen 14 miteinander verbunden und somit zusatzlich 

30 gesichert. 

In Figur 2 ist eine analoge Darstellung eines Ventils 1 mit 
einem Ventilschaft 2 und einem Ventilteller 4 dargestellt. 
Begrifflich gleiche Teile werden grundsatzlich mit denselben 
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Bezugszeichen versehen. Auch das Ventil 1 in Figur 2 weist 
eine Hinterschneidung 14 in Form einer Kugel Oder eines Trop- 
fens auf f die im Oberdeckungsbereich 6 an den Ventilschaft 2 
angebracht ist. Ebenfalls ist in dieser Ausgestaltungsf orm 
5 eine Zwischenschicht 8 vorgesehen, die den Ventilteller 4 und 
den Ventilschaft 2 stof f schliissig tiber chemische Verbindungen 
miteinander verbindet. 

Das Einbringen von Hinterschneidungen 14, wie es in den Figu- 
10 ren 1 und 2 dargestellt ist, ist zur Gewahrleistung einer op- 
timalen Verbindung zwischen dem Ventilschaft 2 und dem Ven- 
tilteller 4 nicht unbedingt erforderlich jedoch bisweilen 
zweckmaliig. Bei den Hinterschneidungen 14 in den Figuren 1 
und 2 handelt es sich lediglich urn zwei willkurliche Beispie- 
15 le. Es ist zudem denkbar, dass die Hinterschneidungen 14 bei- 
spielsweise in Form eines Gewindes in den Oberdeckungsbereich 
6 des Ventilschaf tes 2 eingebracht werden. Hierbei sind alle 
Verfahren zweckmafiig, die gangigerweise zur Herstellung eines 
Gewindes angewendet werden. Weitere Formen der Hinterschnei- 
20 dungen 14 im Oberdeckungsbereich 6 konnen Nuten, Riefen, Ril- 
len, Kanale oder Bohrungen sein. 

Weiterhin ist es zweckmafiig, dass der Ventilschaft 2 im Ober- 
deckungsbereich 6 mechanisch beispielsweise durch Sandstrah- 
25 len oder durch Kugelstrahlen behandelt wird. Dadurch wird die 
Oberf l&chenrauhigkeit im Oberdeckungsbereich 6 erhoht, was 
das Aufbringen und das Haften der Zwischenschicht 8 verbes- 
sert . 

30 Die Zwischenschicht 8 kann grundsatzlich aus einer oder meh- 
reren Funktionsschichten bestehen. Dabei konnen wiederum 
grundsatzlich ein oder mehrere Auf bringungsverf ahren ftir die 
einzelnen Lagen der Zwischenschicht 8 angewendet werden. Ty- 
pische Aufbringungsverf ahren sind beispielsweise thermische 
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Spritzverf ahren wie Plasmaspritzen, Flammspritzen, Lichtbo- 
gendrahtspritzen oder kinetisches Kaltgaskompaktieren • Ferner 
konnen Dunnschichttechniken wie CVD, PVD oder Sputtern, La- 
ckier- und Spriihverf ahren oder galvanische Verfahren angewen- 
5 det werden. Ferner ist das Aufbringen beispielsweise einer 
Metalllegierung durch ein Tauchbad oder durch eine Lotfolie, 
die weiter in einem L6tofen auf geschmolzen wird, denkbar. 

Als Materialien fur die Beschichtung kommen zum einen hoch- 

10 temperaturbestMndige Metalllegierungen, insbesondere auf Sil- 
berbasis, Nickelbasis, Titanbasis, oder Kupferbasis in Frage. 
Derartige Legierungen konnen auch als Hartlote verwendet wer- 
den, werden jedoch in diesem Fall beispielsweise durch eine 
Diinnschichttechnik oder galvanische Technik oder durch ein 

15 Tauchbad beziehungsweise durch eine spater auf geschmolzene 

Folienbeschichtung auf den Oberdeckungsbereich 6 aufgebracht. 
Derartige Legierungen bringen bei Aufbringung einer externen 
Energie mit der Oberflache des Ventilschaf tes 2 eine Legie- 
rung ein. Sie legieren demnach, was def initionsgemaJi als che- 

2 0 mische Verbindung betrachtet wird. Beim Anschmelzen des Ven- 
tiltellers 4 legieren diese Materialien wiederum mit dem Ven- 
tiltellermaterial, das in geschmolzener , zumindest jedoch in 
erweichter Form vorliegt und bilden somit wiederum eine che- 
mische Verbindung in Form einer Legierung oder in Form inter- 

25 metallischer Phasen. 

Eine weitere Variante von Schichtmaterialien besteht in der 
Aufbringung von reaktiven Metallverbindungen beispielsweise 
Metalloxiden. Derartige Metalloxide k6nnen beispielsweise 
30 durch ein thermisches Spritzverf ahren oder durch Lasersintern 
eines auf gebrachten keramischen Schlickers erzeugt werden. 
Derartige thermische Spritzverf ahren sind produktionstech- 
nisch besonders kostengiinstig . Als Beispiel fur ein geeigne- 
tes Metalloxid sei hierbei das Titanoxid (Ti0 2 ) genannt . Bei 
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der Verwendung eines Ventiltellermaterials auf der Basis von 
TiAl geht das Ti0 2 eine exotherme chemische Reaktion mit dem 
Aluminium der TiAl-Schmelze ein. Die chemische Reaktion lauft 
nach folgendem Schema ab: 

5 

x Ti0 2 + y Al + z Ti -> A1 2 0 3 + Ti a Al b 

Die angegebene Reaktionsgleichung ist stochiometrisch nicht 
ausgeglichen . Es sei jedoch angemerkt, dass durch die chemi- 
sche Reaktion der Schmelze Aluminium zur Bildung des Alumini- 
umoxides herangezogen wird. Zur Gewahrleistung einer stochio- 
metrischen Zusammensetzung des Ventiltellers 4 auf der Basis 
Ti : AL = 1:1, ist es zweckmaftig der Schmelze tiberstochio- 
metrisch Aluminium zuzufiigen. 

Die Reaktionsprodukte Aluminiumoxid und Ti a Al b , die die Zwi- 
schenschicht 8 nach dieser Reaktion bilden, bilden eine homo- 
gene dichte Schicht, die chemisch mit dem Ventilteller 4 ver- 
bunden ist. Durch die exotherme Energie, die bei der genann- 
ten Reaktion frei wird, findet auch eine Oberf lachenreaktion 
mit der Oberf lache des Ventilschaf tes 2 statt. Das thermisch 
gespritzte bzw. lasergesinterte Metalloxid kann als chemische 
Vorlauf erschicht zur Zwischenschicht 8 angesehen werden. 

25 Die vorangegangenen Erlauterungen sollen lediglich ein Bei- 

spiel flir ein Reaktionssystem darstellen, durch das eine che- 
misch gebundene Obergangsschicht 8 herstellbar ist. Grund- 
satzlich konnen alle weiteren Reaktionssysteme, die mit dem 
Schmelzmaterial des Ventiltellers 4 eine exotherme Reaktion 

30 eingehen, als Grundmaterial und chemische Vorlauf erschicht 

der Obergangsschicht 8 angewendet werden. Hierzu zahlen bei- 
spielsweise auch die Karbide, Nitride und Boride der Neben- 
gruppenmetalle . 
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Grundsatzlich kann nach dem AngieJlen des Ventiltellers 4 an 
den Ventilschaft 2 eine weitere Warmebehandlung folgen, die 
zur Unterstiitzung der Ausbildung einer chemischen Verbindung 
zwischen der Zwischenschicht 8 einerseits und dem Ventiltel- 
5 ler 4 bzw. dem Ventilschaft 2 dienen kann. 

Zur Gewahrleistung eines Ausgleiches der unterschiedlichen 
physikalischen Werkstof f eigenschaf ten der Ventilschaf tmateri- 
alien und der Ventiltellermaterialien, kann es zweckmaliig 

10 sein f eine Mehrf achschicht 12 (Fig. 4) oder eine Gradienten- 
schicht 10 (Fig. 3) als Obergangsschicht 6 anzuwenden. Hier- 
bei kann auf die bereits beschriebenen Grundprinzipien der 
Aufbringungsart der Schichtmaterialien und ihrer Reaktions- 
weisen beliebig zuruckgegrif f en werden. In den Figuren 3 und 

15 4 sind exemplarische Beispiele fur eine Gradientenschicht 10 
beziehungsweise fur eine Mehrf achschicht 12 angegeben. 

In Figur 3 ist eine gradientenf Srmige Obergangsschicht 6 an- 
gegeben, die beispielsweise auf der Basis eines Hochtempera- 

20 turlotes AgCu 13 basiert. Das Lotmaterial AgCu 13 wird in 

Form eines Tauchbades auf dem Oberdeckungsbereich 6 des Ven- 
tilschaf tes 2 aufgebracht. Durch die Energie, die die flussi- 
ge Schmelze aufweist, kommt es zu einer chemischen Reaktion 
in Form einer Legierung im Bereich 16. Es handelt sich hier- 

25 bei urn eine oberf lachennahe Legierung des Stahles des Ventil- 
schaf tes 2 und des AgCu 13 Legierung. In Figur 3 ist dieser 
Bereich 16 durch zwei gestrichelte Linien eingegrenzt und 
schematisch durch einen abnehmenden Graubereich gekennzeich- 
net. Wahrend des Anschmelzens des Ventiltellers 4 wird wie- 

30 derum so viel Schmelzenergie aufgebracht, dass das AgCu 13 

Schichtmaterial wiederum einer Legierung mit den TiAL Materi- 
al des Ventiltellers 4 eingeht. Auch hier entsteht ein gra- 
dientenf 5rmiger Obergangsbereich 16 in dem die einzelnen Le- 
gierungsbestandteile in Form von intermetallischen Phasen o- 
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der in Form von Legierung vorliegen. Als weiterer Schichtab- 
lauf folgt dann das Material des Ventiltellers 4 in Reinform. 

Ein weiteres zweckmaliiges Legierungssystem besteht auf der 
5 Basis von Nickel und weist beispielsweise eine folgende Zu- 
sammensetzung auf : 

7 Gew. % Cr, 3 Gew. % Fe, 4,5 Gew. % Si, 3,2 Gew. % B sowie 
als Rest Nickel. 

10 

Der Chromgehalt dieser Legierung kann zwischen 7 Gew. % und 
19 Gew. %, der Siliziumanteil kann zwischen 4,5 Gew. % und 
7,5 Gew. % variieren. 

15 Das Material wird bevorzugt in Form einer Folie aufgebracht 
und im Oberdeckungsbereich 6 des Ventilschaf tes 2 aufge- 
schmolzen. 

Sollte eine chemische Verbindung des Schaf tmaterials und des 
20 Tellermaterials durch eine Verbindungslegierung, wie sie bei- 
spielsweise in der Form AgCu 13 gegeben ist, nicht gewahr- 
leistet sein, so kann es zweckm&fiig sein, analog der Figur 4 
eine weitere Zusatzschicht 18 in Form einer thermischen 
Spritzschicht eines Titanoxides auf zubringen . 

25 

Die Zwischenschicht 8 aus Figur 4 ist in Form einer Mehrfach- 
schicht 12 ausgestaltet . Hierbei wird analog der Figur 3 zu- 
nachst im Oberdeckungsbereich 6 des Ventilschaf tes 2 eine me- 
tallische Legierung, in diesem Fall durch galvanische Be- 
30 schichtung aufgebracht, auf die weiterhin durch ein thermi- 
sches Spritzverf ahren, in diesem Fall durch ein Lichtbogen- 
drahtspritzen eine Titanoxidschicht aufgebracht wird. Durch 
die galvanische Auf bringungsmethode bildet sich zwischen dem 
Material des Ventilschaf tes 2 und dem galvanisch aufgebrach- 
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ten Legierungsmaterial 17 eine Legierung in Form einer festen 
chemischen Verbindung. Die thermische Spritzschicht 18 , die 
im Wesentlichen aus einem Titanoxid besteht, weist eine Poro- 
sitat auf, die eingestellt durch die Verf ahrensparameter, 55% 
5 betragt. Beim Anschmelzen des Ventiltellers 4 wird das flus- 
sige TiAl Material durch Kapillarkraf te in die Poren der po- 
rosen Schicht 18 eingesaugt, wobei es zu einer exothermen Re- 
aktion nach der oben angegebenen Reaktionsgleichung kommt. Im 
Bereich der Schicht 18 bildet sich reaktionsbedingt ein Alu- 
10 miniumoxid / TiAl Material aus, das in fester chemischer Ver- 
bindung mit dem TiAl Material des Ventiltellers 4 steht. 

Die in Figur 4 dargestellte Zwischenschicht 8 stellt somit 
eine Kombination aus einer Mehrf achschicht 12 und einer Gra- 

15 dientenschicht 10 dar. Dieser komplexere Aufbau ist dazu ge- 
eignet, physikalische und mechanische Eigenschaf ten zwischen 
dem Ventilschaf tmaterial und dem Ventiltellermaterial aus- 
zugleichen. Hierbei ist insbesondere der thermische Ausdeh- 
nungskoef f izient genannt. Aber auch elektro-chemische Eigen- 

20 schaften konnen die Verwendung von mehreren Schichten notwen- 
dig machen . Durch das Aufbringen einer thermischen Spritz- 
schicht kann zum Beispiel auch auf die Oberf lachenstruktur 
der Schicht eingegangen werden. Durch Einstellen der Sprit z- 
parameter kann beispielsweise eine fur das Anschmelzen des 

25 Ventiltellers 4 geeignete raue Oberf lache eingestellt werden. 
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Patentanspruche 

1. Mehrteiliges zusainmengesetztes Ventil (1) fur eine Brenn- 
kraf tmaschine, wobei ein Ventilschaft (2) und ein Ventil- 
teller (4) getrennt ausgestaltet sind und in einem Ober- 
deckungsbereich (6) aneinandergef tigt sind, wobei cier Ven- 
tilteller (4) an den Ventilschaft (2) angegossen ist f 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Ventilschaft (2) im Oberdeckungsbereich (6) zu- 
mindest teilweise mit mindestens einer Zwischenschicht 
(8) versehen ist, die sowohl mit dem Ventilschaft (2) und 
dem Ventilteller (4) stof f schlussig in Form einer chemi- 
schen Verbindung verbunden ist. 

2. Ventil nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Zwischenschicht (8) in Form einer Gradienten- 

schicht (10) Oder Mehrf achschicht (12) ausgestaltet ist. 

3. Ventil nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Ventilschaft (2) im Oberdeckungsbereich (6) 
makroskopische Hinterschneidungen (14) aufweist. 

4. Ventil nach einem der Ansprtiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Ventilschaft (2) im Oberdeckungsbereich (6) zur 
Bildung von mikroskopischen Hinterschneidungen (14) me- 
chanisch oder chemisch aufgeraut ist. 
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5. Ventil nach einem der vorhergehenden Ansp:truche, 
dadurch gekennzeichne t, 

dass sich die Zwischenschicht (8) oder eirae chemische 
Vorlauf erschicht vor dem Angiefien des Ventiltellers auf 
den 

Oberdeckungsbereich (6) des Ventilschaf tes (2) befindet. 

6. Ventil nach einem der vorhergehenden Ansprrtiche, 
dadurch gekennzeichne t, 

dass der Ventilteller (4) aus einer Aluminium-Titan- 
Verbindung besteht. 

7. Ventil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichne t, 

dass der Ventilschaf t (2) aus einem Stahl— Werkstof f be- 
steht. 

8. Ventil nach einem der vorhergehenden Anspxrtichen, 
dadurch gekennzeichne t, 

dass die mindestens eine Zwischenschicht (8) eine Ag- 
Basis-Legierung und/oder Ni-Basis-Legierung und/oder Ti- 
Basis-Legierung und/oder Cu-Basis-Legierung umfasst. 

9. Ventil nach einem der vorhergehenden Ansprruchen, 
dadurch gekennzeichne t, 

dass die mindestens eine Zwischenschicht (8) auf der Ba- 
sis eines Metalloxides besteht. 

10. Ventil nach einem der vorhergehenden Anspirtichen, 
dadurch gekennzeichne t, 

dass die Zwischenschicht (8) vor dem Angieiien des Ventil- 
tellers (4) eine offene Porositat zwischen 1 % und 75 % 
auf weist . 
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